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Sjalvpolerande batbottenfarg 



Uppfmningen hanfor sig till en sjalvpolerande batbottenfarg av den art som framgar 
av ingressen till kravet 1. 

Uppfinningen hanfdr sig salunda till en batbottenfarg innehallande ett bindemedel ^ 
med relativt lag hallfasthet, sa att fargens ytskikt avnOtes vid friktion mot vattnet, sa 
att aven organismer som hunnit fasta sig pa fargens yta darvid ocksa slapper fran 
fargskiktet pi batbottnen. 

For att minska mangden organismer som faster sig pa ytan av en bottenfarg, nar 
baten ligger vasentligen stilla, ar det kant att gora fargens yta hai. For att ytterligare 
minska organismernas benagenhet att vilja eller kunna fasta sig pa den sjalv- 
polerande fargens exponerade yta, ar det vidare kant att tilHora fargen ett eller flera 
medel f6r detta andamal. De biologiskt aktiva medel som ar acceptable ur miljO- 
synpunkt och som hlttills anvants for andamalet att kontrollera marina varelsers, 
speciellt snackors, benagenhet eller formaga att fasta sig pa den sjalvpolerande 
fargens yta, har en besvarande lag effektivitet. Andra medel, exempelvis metall- 
fOreningar sasom kopparoxid eller tennsalter, eller TBT, ar visserligen effektiva men 
ar i huvudsak oacceptabla ur miljosynpunkt. 

Ett andamal med uppfinningen ar darfOr att anvlsa en sjalvpolerande farg vilken 
innehaller ett medel som ar miljOmassigt acceptabelt och som ar effektivt med 
avseende pa att fSrsvara f6r marina organismer, exempelvis snackdjur, att fasta sig 
pa det exponerade fargytskiktet. 

Ett ytterligare andamal ar daivid att anvisa en sjalvpolerande farg vilken dessutom 
innehaller medel som forsvarar fotosyntesen hos alger som faster pa fargens yta. 

Andamalet med uppfinningen uppnas helt eller delvis med en sjalvpolerande 
batbottenfarg enligt det bilagda kravet 1 . 

Utforingsformer av uppfinningen anges i de bilagda osjatvstandiga patentkraven. 

Uppfinningen ar baserad pa insikten att marina varelser, speciellt snSckdjur, har en 
lag benagenhet att fasta vid en fargyta dar syrehalten ar lag. Uppfinningen ar vidare 
baserad pa insikten att fargens exponerade ytskikt kan ges en sadan l£g syrehalt i 



vattenmilj6n, genom att fargen tillfores ett material som i narvaro av vatten nedbryts 
under fdrbrukning av syre fran det narbelagna skiktet av sjo/havsvatten. Detta 
vattenytskikt, som ar tunt och har svart att rora sig eftersom det ar emottaget i porer 
och ytojamnheter i fargskiktet (speciellt ett pordst ytskikt av den sjalvpolerande 
fargen) utgdr genom sin laga syrehalt, och eventuellt aven pa grund av nedbrytn.ngs- 
produkterfran det namnda materialet, en ogastvanlig miljd fdr snackdjuren. 

Materialet kan vara av biologisk eller kemisk karaktar. 

I fdredragna utforingsform bestar materialet av ett biologiskt material, fdretradesvis 
ett proteinost material, exempelvis ett vegetabiliskt material sasom sojapulver. Detta 
material, exempelvis sojapulvret, har lampligen en partikelstoriek, som ligger i 
omradet 0,1 - 0,001 mm och ar fdretradesvis jamnt fSrdelat i bindemedlet. 

Nedbrytningsproduktema av materialet har atminstone i vissa fall en tendens att 
erbjuda en milj6 som ar gynnsam fdr alger, pa grund av nedbrytningsproduktema 
som kan utgOra ett naringsmedel far alger. Enligt uppfinningen foreslas darfdr att den 
uppfunna fargen aven skall innehalla ett medel som fdrsvarar fotosyntesen hos alger 
som faster pa fargens yta. Sadana fotosynteshammare ar i sig val kanda och 
medf6r, i effektiva doser, en relativt ringa miljobelastning. 

En f6rut kand fotosynteshammare som ar fdrenlig med sjalvpolerande forut kanda 
batbottenfarger ar Irgarol. En batbottenfargkomposition som §r andamalsenlig fdr 
sjalvpolerande batbottenfarg som ar av den art som framgar av ingressen till kravet 
1, avsldjas i WO 00/77103. Aven de ytterligare aidre patentskrifter som n§mnes dari 
kan vara av intresse. 

Lampliga fargkompositioner som erbjuder andamSlsenlig sjalvpolerande verkan kan 
utlasas ur namnda WO 00/77103. 



Exempel 

En fargkomposition motsvarande "model paint composition A" i WO 00/77103 
bereddes, varvid dock kopparoxiden utelamnades, och ersattes med torrt 
sojamjOlpulver med en komstorlek av 0.01 mm. Fargen applicerades i ytskikt, 
utformade i enlighet med anvisningarna i WO 00/77103. 
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En sadan "model paint composition A" kan innefatta 98 procent sasom fastamnes- 
volym, av tri-isopropyl silyl akrylat sampolymer, 2 procent, fastamnesvolym, av 
vatmedel Disperbyk 164 (exempelvis Byk Chemie, Tyskland), 2 procent, fast- 
amnesvolym, silica Aerosii 200 (exempelvis Degussa, Tyskland), 2 procent, 
fastamnesvolym. modifierat polyetylenvax, Aditix M60 X (exempelvis Supercolori, 
Italien), 36 procent, fastamnesvolym, av sojamjol. Fastamnesvolymforhallande: 
50; losningsmedel xylen. 

Fargen applicerades som en batbottenfarg pa en bat i 6stersj6vatten. Sojamjol- 
partiklar som exponerades mot vattenmiljon, erfor en biologisk nedbrytning, under 
forbrukning av syre fran narliggande vattenskikt i batbottenfargens ytskikt. Snackdjur 
hade en lag tendens atl fasta till ytskiktet. 

Nedbrytningsprodukterna av sojam]6let forefoll stegra pavaxningen av alger. En 
jamfarelsefarg av samma komposition, utan soja (och kopparoxid), men tillford 
0,05% Irgarol (registrerat varumarke) gav ingen effekt med avseende pa pavaxning 
av snackdjur, men begransade langtgaende algpavaxten pa fargens yta i vatten, 
genom sin algicida verkan. 

Exemplet visar att en sjalvpolerande batbottenfarg vilken innehaller en signifikant 
proportion av ett material, vilket i narvaro av vatten nedbryts under forbrukning av 
syre fran det naigransande vattenskiktet, begrinsar snackdjurspavaxningen pa 
fargen, och att en i fargen inkluderad fotosynteshammare f6rmar kontrollera den 
darav framkallade stegringen i algpavaxt pa fargskiktets yta. 

Bitbottenfargen skall innehalla en mangd av det biologiskt aktiva medlet, som ger 
den erforderligasyrefarbrukningen Gverden sjalvpolerande batbottenfargens 
forvantade livslangd. 

Det biologiskt aktiva medlet kan valjas bland kemiska substanser och biologiska 
substanser, som erbjuder den namnda syrefCrbrukningen i det vattenskikt, som finns 
i den sjalvpolerande fargens vata ytskikt, vilket ar svampartat och darigenom kraftigt 
begransar den innehSllna vattenmassans rdrlighet. 

Enligt uppfmningen fdredras biologiska material, som vid nedbrytningen i vatten- 
miljSn fSrbrukar syra. F6rutom det namnda sojamjSlet kan fiskmjai, aggpulver, maid 
blasting och andra likartade material utnyttjas. 



j uppfinningsenliga batbottenfargkompositioner ar det biotogiskt aktiva materialet 
infarlivat i en mangd av 10-50 viktsprocent, speciellt f6r den sasom exempel givna 
fargkompositionen i vilket torrt sojamjSlspulver inforiivats. 



Patentkrav 



1 . Sjalvpolerande batbottenfarg innehallande ett bindemedel, och ett 
biologiskt aktlvt medel, kannetecknad av att det biologiskt aktiva medlet ar valt for 
att vara nedbrytbart i narvaro av vatten och for att vid nedbrytningen fdrbruka syre for 
att generera en syrefattig vattenmiljd i det fdr vatten exponerade fargytskiktet 

2. Sjalvpolerande batbottenfarg enligt krav 1 , kannetecknad av att den 
innehaller en fotosynteshammare far att begransa algpavaxt pa bottenfargens yta. 

3. Sjalvpolerande batbottenfarg enligt krav 1 eller 2, kannetecknad av att 
det biologiskt aktiva medlet innefattar ett material av biologiskt ursprung. 

4. Sjalvpolerande batbottenfarg enligt krav 3, kannetecknad av att det 
biologiskt aktiva medlet innefattar ett proteindst material. 

5. Sjalvpolerande batbottenfarg enligt nagot av kraven 1-4, kannetecknad 
av att det biologiskt aktiva medlet ar ett pulverformigt material, som ar jamnt fordelat 
i fargkompositionen. 

6. Sjalvpolerande batbottenfarg enligt krav 5, kannetecknad av att pulvrets 
partikelstorlek ligger i omradet mellan 0,1 mm och 0,001 mm. 

7. Sjalvpolerande batbottenfarg enligt krav 5 eller 6, kannetecknad av att 
det biologiskt aktiva medlet ar ett sojamjol. 



Sammandrag 



Sjalvpoierande batbottenfarg innehallande ett bindemedel, och ett bioiogiskt aktivt 
medel, varvid det bioiogiskt aktiva medlet ar valt for att vara nedbrytbart i n§rvaro av 
vatten och for att vid nedbrytningen forbruka syre for att generera en syrefattig 
vattenmiljo i det f6r vatten exponerade fatgytskiktet. 



